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Die Erfindimg bezieht sidi auf eine Vonichtung Form voa Zidistreifen auf , die im Vergldch daai hd 

zum Heistellen von Sdieiben aus das durch Aus- den diisenfreieii Vecfatnen wenig^'ia Erschemung 

Ziehen nach nnten mit einem an den Schmelzof en an- treten. Andererseits liegt* der Vortefl des Dusenridi- 

geschlossenen,' nut einem Rotor ausgestattetenHomo- verfahxens im Gegensatz zum dusenfreien ^adivttr- 

gefflisiemngsbehalter, einem mit einer schlitzformigen 5 fahren vor aflem darin begriindet, daB man im allge^ 

Duse ausgestatteten Ziehofen und einer den Homo- meinen eine gleichmafiigere Dickenverteflung erzidt 

genisiemngsbehalter und den Ziehofen verbindenden Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist darin zu 

Rinne. Die Vorrichtang eignet sich besonders fiir das erblickm, die Vorteile des Diisenziehveifahrens so- 

Herstellen von Taf eJgilseni selH geiinger Dic^ wie des dusenfreien. Verfahrois auszunutzen und 

zum Hersteflem von Schdben iaus Spezialglasem init lo deren Nachtdle zu vermeiden. 

erhohter Kristallisatipnsneigung ui^ anomalem Vis- Ues v^eiteren hat es sich als zweckmaBig erwiesen, 
kositatsveihalten. . daB in die Wandungen des Homogenisierupgsbehal- 

Bei den bisher bekannten Ziehverfahren treten ters und des 21iehof ens elektrische Heizwicklungen . 

Qualitatsschwankungen vor allem durch Schlieren, eingdassen sind und zur Beheizung der Schmdze 

Didraiabweidiungai, Ziehstreifen und Brechkraft- 15 innerhalb der Rinne in diese eingefuhrte Elektioden 

f ehler aut die im wesentUchen auf die f olgenden Ur- dienen. 

sachen zufiickzufiairen smid: ErfindungsgemaB besteht die un unteren Teil des 

. \ \ • Ziehofens angebrachte Duse aus Platm oder Platm- 

1. Chonische und Temperatur-Inhomogemtatoi legierungea und ist durch unmittdbardi Stromdurdi- 
im Gks, die bis.zur Ziehvomchtung noch mcht MetaU unabhangig von dca: Beheizung 
besdtigtwerdenkonnten, . „ des Ziehofens aus einer regdbaren Stromqudle be- 

2. StSrungen, die mit dem Zidiyetfahren m Zu- ]ieizbar. 

sammenhang stehen. Unterhalb, in der Mitte und paralld zur Duse ist 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher eine ein in der Hohe verstdlbarer, von innen, beispiels- 

Vorriditung zum Harstdlen von Schdbai aus Glas 25 wdse mittds hindurdigefuhrter Kiitdrohre kuhlbarer 

durch Ausadien nach unten, bei wdchem aile Inho- Ldtk5rper angeordnet. Hierdurch kann der aus der 

mogenitaten vermieden und schKeren- und streifen- DUse ablaufende GlasfluB bdderseitig des Ldtkor- 

freie Sdieiben erhalten werden und audi OKser mit pers ablaufen. Auf diese Weise wird die Zwiebdbil- 

erhohter Kiistallisationsndgung und anomalem Vis- dung von der Diise weg an das untere Ende des.Ldt- 

kositatsverhaltenverarbeitet werden konnen. 30 korpers verlagert, so daB die Oberflache kontakdos 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaB dadurch ge- wie bei dm dusenfreien Verfahren vom Leitkorper 

Kst/daB vomHomogenisierungisbehalterabdieRimie iiher die Zwiebel abgezogen werden kahn. Neben 

und der Ziehofen r^dbar, vorzugsweise bdidzbar dem LeitkSrpef sind, zweckmaBig am unteren. Tdi, 

und allsdtig geschlossen sind und daB der Zidiofen auBen angeoidnete Kiihlkoiper angebracht 

mit Blechen aus Platm oder Platinlegjerungen ausjge- 35 . Zur intensiven Bdidzung der iiber d^ Ldtkorper 

kleidet und durch unmittelbaren Stromdurchgang ablaufenden . Glasschmdze sind etfindungsgemfiB 

durch das Platinmetall aus einer regdbaren Strom- Strahlungsheizkorper angeordnet 

queilebeheizbar ist Ein weiterer Vorteil der Vorrichtune; gemaB der 

Es wurde namlich erkannt, daB schon die Schmelze Erfindung besteht darin, daB man ohne Diisenwechsel 

sdilierenfrei und weitgehendst temperatuthomogen 4° oder Teniperaturanderung die ablaufende Glasmenge 

sdn imi^ bevor sie an die Dusegdangt Die optimale durch Eieben oder Senken des Ldtkorpers gegen die 

Homogenisierung wird eifindungsgemMfl durch Rdh- Diise von aufien regulieren kann. Bei Glasem, die 

ren bewirkt, wahrend die Temperatuihomogenitatda- besonders stark zur Kristallisation neigen, laBt sidi 

durch erreicht wird, daB die Schmelze innedialb der die Glastemperatur im Ziehofen und am Dus^dilitz 

Rinne lind im Zidiofen regelbar beheizt wh:d. Femer 45 so hodi emstdlehi daB sie in jedem Falle uber der 

wird durch die allseits geschlossene Anlage vennie- Kristallisationstemperatur des Glases liegt Die 7m 

den, daB das im Riihrteil homogenisierte Glas vor Zwiebelbildung notwendige Abkiihlung erfolR;t in die- 

dem eigentlichett Ziehvorgang mit der freien Ober- sem Falle bevorzugt auf dem Leitkorper, auf dem die 

flache in Kontakt kommt Diese MaBnahmeist des- Verweilzdt des Glases so viel kiiizer ist, daB sie im 

halb wichtig, wdl bekianntlidi die verschiedenen 5© allgememen zur Kristallisation des Glases nicht aus- 

Glaskomponenten untersdiiedlidie Partialdanq)f- leicht 

drucke aufweisen, so daB im Kontakt mit der AuBen- . Duirch den von innen kilhlbaren Leitkorper kann 

-luft leidit eine einsdtige Vemrmung an Idcht ver- die zur Zwiebdbildung notwendige ^^trmezufuhr des 

dampfbarenBestandteileneintreten wurde. Glasflusses nicht nur iiber die Oberflache erfdlgen. 

Des wdteren ist bs' von Bedeutung, daB die ge- 55 Dieses Mittd bewahrt sich vor allem dann, wenn man 

riihrte Schmdze in der Rinne so weit homogen abge- zur wdteren Verbesserung der freien OberflSche des 

kuhlt wirdi daB diese etwa mit der gldchen Tempe- ablaufenden Glasflusses den Leitk5rper der inten- 

ratur in.den Zidiofen eiolauft wiesie beim Auslaufen siven Beheizung mittels yon auBea wurkenden Strah-. 

durdi den Diisenschlitz zur . Formgebung. feenotigt lungsheazkorpem aussetzt. 

^yird^ Wdtere Medanale und Vortefle der Erfindung er- 

Mt Hilfe dieser MaBnahmen lassen sich die Glas- geben sich aus der nacbfolgenden Beschreibung eines 

f ehler, die durch chemische und Temperatur-Inhomo- AusfiihrungsT?eispieles einer Vorrichtung gemaB der 

genitaten im Glas verursacht werden, ausschalten. Erfindung. Es zeigt 

AuBerdem treten beim Ziehvorgang Storungen auf, F i g. 1 eine Vorrichtung in Sdtenansicht, teilweise 

die bekanntlich im engen Zusammenhang mit dem ^5 imSdinitt, 

zur Anwendung kommenden Verfahren stdien. Zieht Fig. 2 einen Schnitf der Fig. 1 in Rjchtung C-Q 

man — wie z. B. beim Fouitault-Verfahren — aus Fig. 3 einen Schnitt durdi dm Ziehofen m Ridi- 

einer piise» so treten vor alliem Obeiflacfaenf ehler in tung D-D der F i g, 1, 
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Fig. 4 und 5 zwd Ansichttcn des Ziehteiles nach 
Verlassen des Schmelzflusses aus der Duse, 

F i g. 6 den Leitkoiper perspektivisch. 

Die" in der Wannel erfaaltene Glasschmelze ^ ge- 
langt uber den kurzen Kanal2 in den BehalterS, wo 5 
sie mittels des Rotors 4 homogenisiert wird. Der An- 
trieb des Rotors erf olgt iiber das Getriebe 5 und ist 
in der Geschwindigkdt regdbar. Sodana wird die 
homogenisierte Schmelze^ durch die RinneC d^ 
Ziehofen 7 zugef Qhrt, welcher mit der aus Platin ge- lo 
fertigten, mit einem unterenSchlitzversehenenDuseS 
ausgestattet ist SowoliI der Kanal2 wie der Behal- 
terS und der Ziehofen 7 sind mit in den Wandungen 
eingdassenen Heizwicklungen 9, 10 und 11 ausge- 
stattet Die Beheizung der Schmelze innerhalb der 15 
Rinne6 erfolgt durdh Joulsche Wanne mittels der 
Eldctrodea 12, 13, 14 und 15. 

Sowohl die den Heizwicklungen wie den Elek-* 
troden zugefiihrte elektrische Stromstarkeistregelbar, 
so daB auf f einste Temperaturunterschiede eingestellt ao 
werden kann. 

Der Ziehofen? ist mit Blechen aus Platin oder 
Platinl^erungen ausgekleidet und duich unmittd- 
baren StromdurdLgang durch das Platimnetall aus 
einer regelbaren Stromquelle 18 beheizbar. 25 

Die im unteren Teil des Ziehof ens 7 angebrachte 
Duse 8 ist ebenfalls mit Platin oder Platinlegierungen 
verkleidet und kann durch unmittelbaren Strom- 
durchgang durdi den tragenden Kern und/oder den 
Platiimiantel unabhangig vou der Beheizung des 30 
Ziehof ens 7 aus einer regdbaren Stromqudle 19 be- 
heizt werden. 

Die Zeichnung laBt erfcennen, daB die gesamte An- 
lage bis zur Diise 8 mit Ausnahme der Schmelzoberr 
flache unmittelbar iiber dem Rotor 4 allseitig ge- 35 
schiossen ist, so daB die Sdmielze nicht mit der freien 
Gberflache in Kontakt kommen kann. Es ist lediglich 
das mittels Heizwicklungen 16 ausgestattete Entluf- 
tungsrohr 17 vorgesdien. 

Die Schmelze wird dann aus der Duse 8 nadi 40 
unten gefiihrt und der GlasfluB B nach Erstarren mit- 
tels bekannten Ziehvorrichtungen, z. B. iiber ange- 
triebene Rollen, abgezogen. Das Glasband kann 
dann in gewiinschte Langen geschnitten werden. 

Wie aus den Fig. 4 und 5 ersichtlich, gdangt der 45 
SchmelzfluB J? aus der Diise 8 erfindungsgemaB iiber 
d^ Ldtkdrper 22, an wddiem er beidseitig herab- 
flieBt In Fig. 6 ist der Ldtk6rper22 perspektivisch 
dargesteDt. 

Zur Wanneabfuhr von innen sind in dem Leit- 50 
korper 22 Bohrungen25 vorgesehen, durch wdche 
Kuhlmittd gefiihrt werden kormeru Femer sind an 
dem unteren Teil des Leitkorpers 22 auBen Kiihl- 
k5rperl9 angebracht Mittds der Stellschrauben 26 
ist der Ldtkdrper 22 in der Hohe vmtellbar. Unter- S5 



halb der iiblichcn Bordenhalter 20 sind wdtete Kuhl- 
korper21 angeordnet Die-Kuhlkorper 19 und 21 
werden in Qblicher Wcise mittels durchflieBender 
Fliissigkdten oder gegebenenfalls Gase gekuhlt Zur 
seitlichen Begrenzung des Glasbandes dienen die 
Bordenhalter 20. 
Mit 27 smd iibliche Heizwicklungen bezeichnet 

Patentanspriiche: 

1. Vorrichtung zum Herstellen von Scheiben 
aus Glas durch Ausziehen nach unten mit einem 
an den Schmelzofen angeschlossenen, mit einem 
Rotor ausgestatteten Homogenisierungsbehalter, 
dnem mit einer schlitzfdrmigen Ziehdiise ausge- 
statteten Ziehofen und einer den Homogenisie- 
rungsbdialter und den Ziehofen verbindenden 
Rinne, dadurch gekennzeichnet, daB 
vom Homogenisierungsbehalter (3) ab die Rinne 
(6) und der Ziehofen (7) xegelbar, vorzugsweise 
elektrisch beheizbar und allseitig geschlossen sind 
und daB der Ziehofen (7) mit Blechen aus Platin 
Oder Platinlegierungen ausgekleidet und durch un- 
mittdbaren Stromdurchgang durch das Platin- 
metall aus emer regdbaren Stromquelle (18) be- 
heizbar ist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB in die Wandungen des Homo- 
genisierungsbehalters (3) und des Ziehof ens (7) 
elektrische Heizwicklungen (10, 11) eingelassen 
sind und zur Beheizung der Schmelze innerhalb 
der Rinne in diese eingef uhrte Elektroden (12, 13, 
14, 15) dienen. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurdi ge- 
kennzeichnet, daB die im unteren Teil des Zieh- 
of ens (7) angebrachte Diise (8) aus Platin oder 
Platinlegierungen besteht und durch unmittel- 
baren Stromdurchgang durch das Metall unab- 
hangig von der Beheizung des Ziehofens (7) aus 
einer regelbaren Stromqudle (19) beheizbar ist 

4. Vorrichtung nadi den Anspruchen 1 bis 3, 
dadurdi gekennzeichnet, daJ3 unterhalb, in der 
Mitte und parallel zur Diise (8) ein in der H5he 
verstelibarer, von innen, beispielsweise mittds hin- 
durdigefuhrter Kiihbrohre (25) fciihlbarer Leit- 
koiper (22) angeordnet ist 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzddmet, daB neben dem Ldtkorper (22) 
zweckmaBig am unteren Teil auBen angeordnete 
KuUkorper (19) angebracht sind. 

6. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 5^ 
dadurch gdcennzeichnet, daB zur intensiven Be- 
heizung der iiber den Leitkorper (22) ablaufenden 
Glasschmelze Strahlungsheizkorper angeordnet 
sind« 
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